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COMPOSITION SANS CIRE STRUCTUREE SOUS FORME RIGIDE PAR UN POLYMERE. 

(§5 L'invention se rapporte k une composition physiologl- 
quement acceptable, notamment cosm^tique. contenant au 
moins une matt^re colorante et une phase grasse ilquide, 
structur6e par au moins un polym6re de masse mol6culaire 
moyenne en poids atlant de 1 000 k 1 0 000. comportant un 
squelette polym^rique. ayant des chaTnons hydrocarton6s 
pourvus d'au moins un het6roatome et des chaines grasses 
pendantes et/ ou termtnales ayant de 12 ^ 120 atomes de 
cart}one, Ii6es k ces chamons, ces chaines grasses repr6- 
sentant de 40 ^ 98 % du nombre total des chainons ^ h6t§* 
roatome et des chaines .grasses, la mati^re colorante, la 
phase grasse llquide et le polym^re formant un milieu phy- 
siologlquement acceptable. Ce polym^re permet Tobtention 
d'un stick de rouge ci l^vres de duretd allant de 20 ^ 600. en 
rabsence de cires. et dont rapptication conduit k un d^pdt 
brillant et non-migrant 
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La Drtsente invention se rapporte k une composition de soin et/ou de traitement et/ou de 
maauillage de la peau, y compris du cuir chevelu. eVou des I6vres des dtres humains. 
... contenant une phase grasse liquide. gelifi6e par un polym6re particulier se pr6sentan 
notamment sous forme d'un stick de maquillage cdmme les rouges k I6vres. dont 
5 I'application conduit un d6pdt brillant et non-migrant. 

Dans les produits cosm§tiques ou dermatologiques. il est courant de trouver une phase 
grasse liquide structur6e. t savoir gelifi6e et/ou rigidifi6e ; ceci est notamment le cas 
dans les compositions solides comme les deodorants, les baumes et les rouges h I6vres, 
10 les produits anti-ceme et les fonds de teint coules. Cette stmcturation est obtenue k 
I'aide de cires ou de charges. Malheureusement, ces cires et charges ont tendance k 
matifier la composition, ce qui n'est pas toujours souhaitable en particulier pour un rouge 
k I6vres ; en effet. les femmes sont toujours k la recherche d'un rouge k l6vres sous 
forme d'un baton d6posant un film de plus en plus brillant. 



15 



Par phase grasse liquide. au sens de la demande, on entend une phase grasse liquide k 
temperature ambiante (25«C), compos6e d'un ou plusieurs corps gras liquides k 
temperature ambiante. appel6s aussi huiles. compatibles entre eux. 

20 La structuration de la phase grasse liquide permet en particulier de limiter son exsudation 
des compositions solides et, en plus, de limiter. aprds d6p6t sur la peau ou les Ifevres. la 
migration de cette phase dans les rides et ridules. ce qui est particuli6rement recherche 
pour un rouge 6 Ifevres. En effet, une migration importante de la phase grasse liquide, 
chargee de matieres colorantes. conduit k un effet inesth6tique autour des Idvres, 

25 accentuant particulierement les rides et les ridules. Cette migration est souvent cit6e par 
les femmes comme un d6faut majeur des rouges k I6vres classiques. 

La brillance est liee pour I'essentiel k la nature de la phase grasse liquide. Ainsi, il est 
possible de diminuer le taux de cires et de charges de la composition pour augmenter la 
30 brillance d'un rouge k levres mais alors. la migration de la phase grasse liquide 
augmente. Autrement dit. le taux de cires et de charges necessaire k la realisation d'un 
stick de durete convenable sont un frein k la brillance du d6p6t. 

Le demandeur a trouve que la parte de brillance d'un stick contenant des cires etait liee k 
35 la structure cristaUine anisotrope de ces composes. II a done envisage la fabrication d'uh 
stick, sans dre. 

L'invention a justement pour objet une composition de soin et/ou de maquillage et/ou de 
traitement de ta peau et/ou des levres du visage permettant de remedier k ces 
40 inconvenients. 

De fa?on surprenante, le demandeur a trouv6 que I'utilisation de polym6res particuliers 
permettait de structurer, mdme en I'absence de cire, les phases grasses liquides sous 
forme de stick dont I'appltoation sur les I6vres conduisait k un film brillant et non migrant 

L'invention s'applique non seulement aux produits de maquillage des levres mais aussi 
aux produits de soin et/ou de traitement de la peau. y compris du cuir chevelu, et des 
levres. comme les produits en stick de protection solaire de la peau du visage, aux 
produits de maquillage de la peau. aussi bien du visage que du corps humain, comme 
50 les fonds de teints couies en stick ou en coupelle, les produits anti-ceme et les produits 
de tatouage ephemdre. aux produits d'hygiene corporelle comme les deodorants en 
stick, et aux produits de maquillage des yeux comme les eye-liners sous forme de crayon 
et les mascaras pains. 



45 
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De facon plus prdcise, I'invention a pour objet une composition structurde contenant au 
moins une matifere colorante et une phase grasse continue liquide. staictur6e p^ 
moins un potym&re de masse mol6culalre moyenne en poids allant de 1000 a 10 000. 
compoftant un squelette polym6rique. ayant des chaTnons hydrocarbon§s pourvus d au 

5 moins un heteroatome. et des chalnes grasses pendantes et/ou teminales ayant de 12 h 
1 20 atomes de carbone. Ii6es ^ ces chainons. ces chaines grasses repr6sentant de 40 k 
98 % du nombre total des chaTnons t h6teroatome et des chaTnes grasses, ladite 
composition se pr6sentant sous fonrie d'un solide de duret6 allant de 20 i 600 et 6tant 
exempte de cire. la mati6re colorante. la phase grasse liquide et le polym6re formant un 

10 milieu physiologiquement acceptable. 

Par composition exempte de cire. on entend une composition contenant moins de 0.5 % 
en poids de cire. par rapport au poids total de la composition. Une cire. au sens de la 
pr6sente Invention, est un composd gras lipophile. solide a temperature ambiante (25 C). 

15 I changement d'6tat solide/liquide reversible, ayant une temf^rature de fusion 
sup6rieure k AO'C pouvant aller jusqu'Ji 200» C, et prdsentant ^ r6tat soMe une 
organisation cristalline anisotrope. La taille des cristaux est telle que les cnstaux 
diffractent et/ou diffusent la Iuml6re. conf6rant i la composition un aspect trouble, plus 
ou moins opaque. En portant la cire k sa temperature de fusion. 11 est possible de la 

20 rendre miscible aux huiles et de former un melange homogdne microscoplquement. mais 
en ramenant la temperature du melange la temperature ambiante. on obtient une 
recristaliisatlon de la cire dans les huiles du melange. C'est cette recristallisation dans le 
melange qui est responsable de la diminution de la brillance dudit melange. 

25 Les cires. au sens de la demande. sent celles generalement utilisees dans les domaines 
cosmetique et demnatologique ; elles sort notamment d'origlne naturelle comme la cire 
d'abeilles. la cire de Camauba, de Candellila. d'Ouricoury, du Japon, de fibres de liege 
ou de canne t sucre. les cires de paraffine. de lignite, les cires microcrlstallines. la are 
de lanoline, la cire de Montan. les ozokerites, les huiles hydrogenees comme I'huile de 

30 jojoba hydrog6n6e, mais aussi d'origlne synthetique comme les cires de polyethylene 
issues de la polymerisation de I'ethyiene, les cires obtenues par synthdse de Rscher- 
Tropsch, les esters d-acides gras et les glycerides concrets h 40'C, les cires de silicone 
comme les alkyle. alcoxy et/ou esters de poly(di)methylsik)xane solide k 40'C. 

35 La composition de I'invention peut se presenter sous fomne de stick ou de coupelle. Ble 
se presente en particulier sous forme d'un gel rigide anhydre transparent, et plus 
sp6cialement sous forme de stick anhydre transparent 

La geiification de I'huile, qui est modulable par la nature du polym6re k h6t6roatome 
40 utilise, est telle que Ton obtienne une structure ri^'de sous fonne d'un baton ou d'un 
stick. Ces batons lorsqu'ils sont color6s permettent. apres application, d'obtenir un dep6t- 
brillant, homogene en couleur et ne migrant pas dans les rides et ridules de la peau. 
entourart en particulier les levres. mais aussI les yeux. 

45 Oe fagon avantageuse. le polym6re de la composition de I'invention comprend une 
masse moieculaire moyenne en poids allant de 2000 k 8000. 

Par chaTnons hydrocarbon6s, oh entend au sens de I'invention un chaTnon comportant de 
2 a 80 atomes de carbone, et de preference de 2 e 60 atonies de carbone. portant des 
50 atomes d'hydrog6ne et eventuellement des atomes d'oxyg^ne. qui peut dtre !in6aire, 
ramifie ou cydique. sature ou insaturd. 

En outre, le polym6re de la composition de llnventkjn comprend avantageusem nt de 40 
a 98 % de ChaTnes grasses par rapport au nombre total des chaTnons h heteroatome et 
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des chaTnes grasses et mieux de 50 h 95 %. La nature et la proportion des chainons k 
h6teroatome est fonction de la nature de la phase grasse liquide et est en particulier 
similaire k la nature de la phase grasse. Ainsi, plus les chainons i h6t6roatome sont 
polalres et en proportion §lev6e dans le polymdre, ce qui correspond k la presence de 
5 plusieurs het6roatomes, plus"1e" poiymfere a de I'affinite avec les huiles polalres. En 
revanche, plus les chainons k h6t§roatome sont peu polaires voire apolaires ou en 
proportion faible, plus le polymfere a de I'affinitd avec les huiles apolaires. 

Les chainons k h6t6roatome comprennent chacun de un k plusieurs hdteroatohnes 
10 chpisis parmi les atomes tf azote, de soufre, de phosphore et ieurs associations, 
associds dventuellement k un ou plusieurs atome d*oxygdne. 

Les chainons k h6t6roatome sont en particulier des chainons silicon6s formant un 
squelette polysiloxane. des chainons amide formant un squelette du type polyamide, des 
15 chainonis isocianates formant un squelette polyur6thane. De pr6f6rence, ces chaTnons 
sont des chaTnons amide. Avantageusement, les chaines pendantes sont \\6es 
directement k Tun au moins des hetdroatomes. 

Comma polym6res structurant pr6f6r6s utilisables dans Tinvention. on peut citer les 
20 polyamides ramifies par des chatnes grasses pendantes ou terminales ayant de 12 & 120 
atomes de cartx)ne et notamment de 12 ^ 68 atomes de cart>one^ les chaTnes grasses 
tenminales dtant tides au squelette polyamide par des fonctions ester. Ces potymdres 
sont plus sp6cialement ceux d6crit5 dans le document US-A-5783657 de la soci6t6 
Union Camp. Chacun de ces polymferes satisfont notamment k la formula (I) suivante : 



II 

R'-Q.^ .-C'-R^-C-N-R*.-Nr ^n-C-R^-C-O-R* 
II II II II 

30 0 0 0 0 

dans laquelle n dteigne un nombre entier de motifs amide tel que le nombre de groupes 
ester reprdsente de 10 % ^ 50 % du nombre total des groupes ester et amide ; R^ est k 
chaque occurrence inddpendamment un groupe alkyle ou alc6nyle ayant au moins 4 

35 atomes de oartoone : R^ reprdsente k chaque occurrence inddpendamment un groupe 
hydrocarbon^ en C4 ^ C42 & condition que 50 % des groupes R reprdsentent un groupe 
hydrocartx)nd en Cx k C42 ; R^ reprdsente k chaque occurrence inddpendamment un 
groupe organique pourvu d'au moins 2 atomes de carbone, d'atomes d'hydrog^ne et 
optionnellement d'un ou plusieurs atomes d'oxyg^ne ou d*azote ; et R^ reprdsente k 

40 chaque occun'ence inddpendamment un atome d'hydrog^ne, un groupe alkyle en Ci k 
C10 ou une liaison directe & R^ ou & un autre R^ de sorte que I'atome tfazote auquel sont 
lids k la fois R^ et R^ fasse partie d'une structure hdtdrocyclique ddftnie par R^-N-R^, 
avec au moins 50 % des R^ reprdsentant un atome d'hydrogdne. 

45 En particulier. les groupes ester de la formula (i), qui font partie des chaTnes grasses 
tem^inales ou pendantes au sens de rinvention, reprdsentent de 15 ^ 40 % du nombre 
total des groupes ester et amide et mieux de 20 £i 35 %. De plus, n reprdsente 
avantageusement un nombre entier ailant de 1 k 5. De prdfdrence. R^ est un groupe 
alkyle en C12 k C22 et de prdfdrence en C16 k Cs. Avantageusement, R^ peut dtre un 

50 groupe hydrocarbond (alkyle ou alcdnyle notamment) en C10 k C42 ayant une stojcture 
d'acide gras polymdrisd ou de dimdre dont les groupements acide carboxylique ont dtd 
enlevds (ces groupements sen/ant k la fomnation de I'amide). De prdfdrence, 50 % au 
moins et mieux 75 % des R^ sont des groupes ayant de 30 & 42 atomes de carbone. Les 
autres R^ sont des groupes hydrogdnds en C4 k C19 et mdme en C4 k C^^. De prdfdrence, 
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R' reor^sente un groupe hydrocarbon* en Cj 6 Cje ou un groupe polyoxyallcyl§n§ et R 
repr6sente un atome d'hydrog6ne. De preference. R' repr6sente un groupe 
hydrocarbon* en C2 Cm. Les groupes hydrocarbon6s peuvent Stre des groupes 
Iin6aires. cycliques ou ramifies. satur6s ou insatur6s. Par ailleurs. les groupes alkyle et 
5 alc6nyle peuvent Stre des groupes linSaires ou ramifi6s. 

Selon I'invention, la structuration de la phase grasse liquide est obtenue ^ I'aide d'un ou 
plusleurs polym6res de formule (I). En g6n6ral. les polym6res de fonnule (I) se 
pr^sentent sous forme de melanges de polymferes. ces melanges pouvant en outre 
10 contenlrunproduitde synthase tel que nvautO.c'est-a-direundiester. 

A titre d'exemple de polym6res stmcturant utilisables dans la composition selon 
I'invention on peut citer les produits commerciaux vendu par ia soci6t6 Bush Boake Allen 
sous les twms Uniclear 80 et Uniclear 100. lis sont vendus respectivement sous forme 
15 de del k 80 % (en matifere active) dans une huile mindrale et ^ 100 % (en matidre 
active) lis ont un point de ramollissement de 88 k OA'C. Ces produits commerciaux sont 
un melange de copolym6re d'un diacide en Cx condens* sur I'^thylfene diamine, de 
masse mol6culaire moyenne d'envlron 6000. Les temninaisons d'acide restantes sont. en 
outre. est6rifi6es par I'alcool c6tylst6arylique. 

20 

Avantageusement, ie polymdre est associd k au mdins un compos* amphlphile liquide ^ 
tempdrature ambiante. de valeur de balance hydrophile/lipophile (HLB) allant de 1 4 7 et 
de prdfdrence de 1 6 5 et mieux de 3 k 5. Selon rinvention. on peut utiliser un ou 
plusleurs composes amphiphiles. Ces compos6s amphiphiles ont pour but de renforcer 
25 les pr6pri6t6s structurantes du polym*re k h*t6roatome. de faciliter la mise en oeuvre du 
polymdre et d'amdliorer la capacit* ^ d*poser du stick. 

Selon nnvention, la composition doit avoir une duret* allant de 20 St 600 et mieux de 150 
k 450. Cette duret* peut Stre mesur6e selon une mdthode de p6n6tration d'une sonde 

30 dans ladite composition et en particulier k I'aide d'un analyseur de texture (par 
exempleTA-XT2 de chez Rh6o) 6quip6 d'un cylindre en Sbonite de 5 mm de haut et 8 
mm de diamStre. La mesure de duret* est effectude k 20"C au centre de 5 dchantillons 
de la dite composition. Le cylindre est introduit dans cheque 6chantillon de composition k 
une pr6-vitesse de 2mm/s puis k une Vitesse de 0,5 mm/s et enfin k une post-vitesse de 

35 2mm/s. le ddplacement total dtant de 1mm. U valeur relev6e de la duretd est celle du 
pic maximum. 

La duret* de la composition selon I'invention est telle que la composition est autoport6e 
et peut se dSliter ais6ment pour fomier un d6p6t satisfaisant sur la peau et les ISvres. En 
40 outre, avec cette duret*. la composition de I'invention rteiste bien aux chocs. 

Le ou les composes amphiphiles utilisables dans la composition de llnventton 
comprennent une parte lipophlle liSe k une partie polaire, la partie lipophile comportant 
- une chaine carbon6e ayant au moins 8 atomes de carbone notamment. de 18 6 32 

45 atomes de carbone et mieux de 18 i 28 atomes de carbone. De pr6f6rence, la partie 
polaire de ce ou ces compos6s amphiphiles est le reste d'un compos* choisi panni las 
alcools et les polyols ayant de 1 12 groupements hydroxyle. les polyoxyalkyl6ne8 
comportant au moins 2 motifs oxyalkyt*n*s et ayant de 0 20 motifs oxypr6pyl*n6s 
et/ou de 0 i 20 motifs oxy*thy1*n*s. En particulier, le compos* amphiphile est un ester 

SO choisi panni les hydroxyst*arates, les ol6ates. les isost*arates du glycdrol, du sorbitan 
ou du m6thylglucose, ou encore les alcools gras ramifi*s en da k comme 
roctyldod*canol et leurs m6langes. Parthi ces esters, on pr6f6re les monoesters et les 
m*langes de mono- et de di-esters. 
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Le taux de composd amphiphile et celui du polymfere ^ h6t6roatome sont choisis selon la 
duretd de gel d^ir6e et en fonction de I'application particuliere envi«g6e. Les quarrt.^^^^ 
respectives de polym6re et de compose amphiphile doivent *tre telles queltes 
pemettent I'oblention d'un stick . d§iitabie. En pratique, la quantity de polym6re 
reorSsente de 0.5 k 80 % du poids total de la composition et mieux de 5 ^ 40 %. La 
quan 'ne com^^^ amphiphile reprdsente en pratique de 0.1 % h 35 % du poids total 
de la composition et mieux de 2 % 4 15 %. 

Avantageusemeht. la phase grasse liquide de 'a composition contient plus de M^^^ 
d'huilefs) liqulde(s) ayant un groupement similaire k celui des chainons k het§roatome. 
En particulier. la phase grasse liquide structur6e par un squelette de ^ polyamide 
conttent une iuanW6 majoritaire. k savoir sup6rieure ^ 50 % du poids total de a phase 
grasse liquide. d'huile ou mdlange d'huiles liquides apolaires notamment 
hydrocarbon6es.' 

Pour une phase grasse liquide stmctur§e par un polym6re k squelette sllicond. cette 
ph^se grasse contient. de pr6f6rence. plus de 50 % en poids. d'huile ou mdlange d'huiles 
liquides silicon6es. par rapport au poids total de la phase grasse liquide. 

20 Pour une phase grasse liquide structur6e par un polym6re apolaire du type 
hvdrocattjond. cette phase grasse contient avantageusement plus de 50 % en poids.. 
d'huile ou melange d'huiles apolaires liquides. notamment hydrocart)on6es. par rapport 
au poids total de la phase grasse liquide. 

25 En particulier, leshuilespolairesdennvention sont: . ^.^^„„ 

- les huiles v6g6tales hydrocarbondes k forte teneur en tnglyc6ndes constituds d esters 
d'acldes gras et de glycerol dont les acides gras peuvent avoir des longueurs de chaines 
varices ces demidres pouvant Stre Iin6aires ou ramifides. satur6es ou Insaturdes ; ces. 
huiles sont notamment les huiles de germe de bl6. de maTs. de toumesol. de kant6. de 

30 ricin, d'amandes douces, de macadamla. d'abricot, de soja. de coton. de luzeme. de 
pavot, de potimarron. de s6same. de courge. d'avocat. de noisette. dep6pins de raisin 
ou de cassis, d'onagre. de millet, d'orge, de quinoa, d'olive, de selgle. de carthame. de 
bancoulier, de passiflore, de rosier muscat ; ou encore les triglyc6ndes des acides 
caorylique/caprlque comme ceux vendue par la socl6t6 Stearineries Dubois ou ceux 

35 vendus sous les ddnomlnations Miglyol 810. 812 et 818 par la soci6t6 Dynamit Nobel :^ 

- les huiles de synthase de formule RsCOORe dans laquelle R» reprdsente le reste dun 
acide gras sup6rieur lindaire ou ramifid comportant de 7 k 19 atomes de carbone et R, 
repr^sente une chaine hydrocarbonde ramifi6e contenant de 3 a 20 atomes de carbone 
comme par exemple I'huile de Purcellin (octanoate de c§tost6aiyle), I'isononanoate 

40 d'isononyle, le tienzoate d'alcool en C« ^ Ci8 ; — 

- les esters et les 6thers de synthase comme le myristate disopropyle. des octanoates. 
dteanoates ou ricinol6ates d'alcools ou de polyalcools ; 

- les alcools gras en Cs comme i'alcool oldique : 
• leura melanges. 

45 

Les huiles apolaires selon llnvention sont en particulier les huiles silicondes telles que 
les polydim6thylsiloxanes volatils ou non. lintoires ou cydiques. liquides k tempdrature 
ambiante ; les hydrocaibures ou fluorocarbures llndaires ou ramifids d'origine 
synth6tique ou mindrale comme les huiles de paraffine volatiles (telles que les 
SO Isoparaffines. risodod6cane) ou non volatiles et ses d6riv6s. la vaseline, les 
polydtednes. le polyisobutfene hydrog6n6 tel que le parl6am. le squalane. De pr6f6rence, 
les huiles structurdes. et plus sp6cialement celles structurdes par I s polyamides et en 
particulier ceux de formules (I) ou les polyurdthanes, sont des huiles apolaires du type 
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hydrocarbon* cTorigine mln6rale ou syr^thStique. choisies notamment parmi I'huile de 
paridam, les isoparaffines. le squalane et leurs melanges. 

La phase grasse liquide repr6sente. en pratique, de 5> 99 % du poids total de la 
5 composition, de pr6f6rence de 20 a 75 %. 

U composition de i'invention peut comprendre, en outre, tout "^ue'lem^^^^ 
dans le domaine concern*, choisi notamment pami. i'eau ^yentuellement epajss^e ou 
Sfi^e oar un dpaississant ou un gdlifiant de phase aqueuse. les antioxydants. les huiles 

10 SnL^les les conservateurs. des parfums. des neutralisants. des polym6res 
SSes des actifs cosm6tiques ou demiatologiques comme par exemple des 
KSentf des hydratants. des vitamines. des acides gras essentials, des filtres soia.res 
eneurs rSSr^^^^^ additifs peuvent 6tre presents dans la composition t raison de 0 
^2o"^ di pSds total de la composition et mieux de 0 i 10%. Avantageusement. la 

15 composition contient aU molns un actif cosm6tique ou dermatologique. 

Bien entendu I'homme du m6tier veillera i choisir.les dventuels additifs compl6mentaires 
e^u^eur quant°6 de telle mani6re que les propriet6s avantageuses de la compoaton 
setoi I'iiJvention ne soient pas ou substantiellement pas. alt6r6es par I'adjonction 
20 envisagde. 

La composition salon llnvention peut se presenter sous la fomne f'""f^comP°f»;°" 
teint6e dermatologique ou de soin des matiferes kfiratiniques comme te peau. les Idvres 
et^ou les phan6res. sous forme d'une composition de protection solaire ou d'hygi^ne 
25 coS)orelle notamment sous fomne de produit d6odorant ou d6maq"'ltent ^jus forme de 
stiS Ble peut notamment Stre utilis6e comme base de soin pour a peau. les phan6res 
L I6vres (baumes k tevres. prot6geant les Iftvres du froid et/ou du sole.1 et/ou du 
vent, crime de soin pour la peau, les ongles ou les cheveux). 

30 U composition de rinvention peut 6^lement se presenter sous la fomie d'un produit 
color* de maquiilage de la peau. en particui.er un fond de teint P f senterj 
6ventuellement des propri6t6s de soin ou de traitement. un blush, un fard^ Joues ou a 
paupiires. un produit anti-ceme. un eye-liner, un produit de "^aquillage du coaJS : de 
- maquillag4 des tevres comme un rouge ^ I6vres. prdsentant 6ventuellement des 

35 oropri^tdTde soin ou de traitement ; de maquiilage des phan6res cornme les ongles. les 
cils en particulier sous forme d'un mascara pain, les sourcite et les cheveux notamment 
sous forme de crayon. 

Bien entendu la composition de PinvenMon doit fttre cosmdtiquefnent ou 
40 dermatologiquement acceptable, h savoir contenir un milieu physiologiquement 
acceptable non toxique et susceptible d'ltre appliqu6e sur la peau, les phandres ou les 
livres d'dtres humains. ^ 

Selon Pinvention, la composition contient une matl6re colorante qui peut dtre choisle 
4S Mrmi les colorants lipophiles. les colorants hydrophiles. les pigmer^ts et les nacres 
habitueilement utllisds dans les compositions cosm6tiques ou dermatologiques. et leure 
melanges. Cette mati6re colorante est g6n6ralement pr6sente d raison de 0,01 d 40 % 
du poids total de la composition, de pr§f6rence de 5 & 25 %. 

50 Les colorants liposolubles sont par exemple le rouge Soudan, le DC "ed 1^7. "e pp 
Green 6. le p-carotSne. Phuile de soja. le bnjn Soudan, le DC Yellow 1 1 , ' DC Vfo^ 2. 
le DC orange 5, le jaune quinol6ine. lis peuvent reprdsenter de 0 ^ 20 % du poids de la 
compositions et mieux de 0,1 & 6 %. 
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• Les pigments peuvent fitre Wanes ou color6s, min6raux et/ou organiques. enrob6s ou 
non. On peut citer. parmi les pigments min6raux. le dioxyde de titane. 6ventuellement 
traite en surface, les oxydes de zirconium ou de c6rlum. ainsi que les oxydes de fer ou 
de chrome, le violet de mangan&se, le bleu outremer, Thydrate de chrome et le bleu 
5 ferrique. Parmi les pigments organiques. on peut citer le noir de carbone, les pigments 
de type D & C. et les laques h base de carmin de cochenille, de baryum, strontium, 
calcium, aluminium. Les pigments peuvent representor de 0 40 % et mieux de 2 A 
25 % du poids total de la composition. 

10 Les pigments nacr6s peuvent etre choisis parmi les pigments nacr6s Wanes tels que le 
mica recouvert de titane. ou d'oxychlonjre de bismuth, les pigments nacrds color6s tels 
que le mica titane avec des oxydes de fer, le mica titane avec notamment du bleu 
femque ou de I'oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment organique du type 
pr6cit6 ainsI que les pigments nacr6s i base d'oxychlomre de bismuth, lis peuvent^ 

15 repr6senter de 0k20 % du poids total de la composition et mieux de 0,1 d 15 %. 

La composition selon I'invention peut dtre fabriqu6e par les proc6d6s connus. 
g6n6ralement utilis6s dans le domaine cosm6tique ou demnatologique. Elle peut §tre 
fabriqude par le proc6d6 qui consiste & chauffer le polym6re au moins d sa temp6rature 
20 de famollissement, i y ajouter le ou les composes amphiphlles. les mati6res colorantes ^ 
et les additifs puis h m6langer le tout jusqu'S Tobtention d'une solution claIre, 
transparente. Le melange homog^ne obtenu peut alors Stre could dans un moule 
appropri6 comme un moule de rouge h Ifevres ou directement dans les articles de 
conditionnement (boitier ou coupelle notamment). 

25 

Uinvention a encore pour objet un proc6d6 cosm6tique de soin, de maquillage ou de 
traitement des mati6res kdratiniques des §tres humains et notamment de la peau, des 
Idvres et des phanftres. comprenant rappiication sur les matidres kdratiniques de la 
composition notamment cosm6tique telle que definie ci-dessus. 

30 

Uinvention a aussi pour objet {'utilisation d'une quantity suffisante d'au moins un 
polymdre de masse moldculaire moyenne en pokJs allant de 1000 & 10 000, comportant 
un squelette polym6rique, ayant des chainons hydrocarbon6s pourvus d'au moins un 
h6t6roatome, et des chatnes grasses pendantes ou tenminales ayant de 12 6 120 atomes 

35 de carbone, Mes h ces chafnons, ces chaines grasses reprdsentant de 40 h 98 % du 
nombre total des chainons k h6t6roatome et des chaines grasses, dans une composition 
cosmdtique ou pour la fabrication rfune composition physiologiquement acceptable, 
exempte de cire et contenant une phase grasse continue liquide et une matidre 
colorante. pour structurer ladite composition sous forme d'un solide de duretd allant de 

40 2P&600. 

Uinvention a encore pour objet rutilisation d'une phase grasse continue liquide, 
structurde essentiellement par une quantrtd suffisante d'au moins un polym^re de masse 
moldculaire moyenne en poids allant de 1000 & 10 000, comportant un squelette 

45 polymdrtque, ayant des chaTnons hydrocarbonds poun^us d*au moins un h6t6roatome, et 
des chaines grasses pendantes ou terminales ayant de 12 ^ 120 atomes de cartx>ne, 
lides k ces chainons, ces chaines grasses reprdsentant de 40 ^ 98 % du nombre total 
des ChaTnons k hdtdroatome et des chatnes grasses, dans une composition cosmdtique 
ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable, rigide de duretd 

50 allant de 20 & 600. exempte de cire, brillante et/ou non migrante. 

Uinvention est itiustrde plus en ddtail dans les exemples suivants. Les pourcentages sont 
donnte en poids. 
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Exemple 1 : Rouge k \kvn» 

-UniclearSO *^'Xo? 

-Huiledeparl6am ^^•"7 

- Polyglyc6fyl-2 polyhydroxyst6arate ^^^^ 

- Pigments 



Preparation ■ On solubilise (ou dissous) I'Uniclear 80 grAce au polyglyc6fyl-2 
polyhydroxystdarate dans I'huile de parl§am. t 100 'C, puis on ajout les pigments, 
[•ensemble est m6lang6 k I'aide d'une turbine d6floculeuse (Raynerie) puis coule dans 
10 des moules de rouge a I6vres. 

On obtient un stick de rouge & I6vres ayant une duret6 de 425 mesur6e k I'aide de 
ranalyseur.de texture TA-XT2 d 20 "C. Le rouge k Idvres obtenu est bnllant et non 
migrant. Ceci a 6t6 confirm6 par un test sur un panel d'experts en comparaison avec un 
15 produit bnllant de I'art ant6rleur Rouge Absdiu de Uncdme. Le rouge k levres de 
I'invention a 6t6 jug6e plus bnllant k I'appiication que celui de I'art anteneur pour 
I'ensemble des testeurs et moins migrant au bout de 2 heures de port. 



Exempie 2 : Fard ft paupl6res anhydro 

-UniclearSO 25.0% 

-Huiledepari6am «.i /• 

-OI6atedeglyc6ryle n^innv 

-Pigments qsp100% 

Ce fard k paupl6res sous tonne de stick a 6X6 r6alls6 comme dans fexemple 1 . II est 
brillant et non migrant 
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REVENDICATIONS 

1 Composition structur6e contenant au moins une mati6re colorante et une phase 
5 qrasse continue iiquide. stnjctuf6e-par au moins un polymdre de masse mol6culaire 

movenne en poids allant de 1000 6 10 000. comportaht un squelette polym6rique. ayant 
des chalnons hydrocarbon6s poun/us d-au moins un h6t6roatome. et des chaines 
Grasses pendantes ou terminates ayant de 12 k 120 atomes de cartwne. Ii6es ^ ces 
chatnonsjes chaines grasses repr6sentant de 40 98 % du nombre total des chainons 
10 k h6t6roatome et des chaines grasses, ladite composition se pr6sentant sous forme d un 
solide de duret6 allant de 20 4 600 et 6tant exempte de cire. la matiSre colorante, la 
phase grasse Iiquide et le polym6re fomiant un milieu physiologiquement acceptaWe. 

2 Composition selon la revendlcatlon 1, caract6ris6e en ce que les chaines grasses 
15 reprdsentent de 50 95 % du nombre total des chainons h h6t6roatome et des chaines 

grasses. 

3. Composition selon la revendlcatlon 1 ou 2. caract6rls6e en ce que tes chalnons k 
hdt6roatome sont des amides. 

20 I 

4 Composition selon I'une des revendications pr6c6dentes. caract6ris6e en ce que ies 
chaines grasses pendantes sont lides dlrectement h Pun au moins des hdtdroatomes. 

5 Composition selon I'une des revendications pr6c6dentes. caract6ris6e en ce que les 
25 ChaTnes grasses tenninales sont lidos au squelette par des groupes ester. 

6. Composition selon I'une des revendications pr6c6dente8, caract6ris6e en ce que ies 
chaines grasses ont de 1 2 d 68 atomes de carbone. 

30 7. Composition selon I'une des revendicatiw)s pf6c6dentes. caract6ris6e en ce que le 
polymire est choisi parmi les pdymdres de formute (I) suivante et leurs.mdianges : 

R* 

I I 

35 R^O-^-C-R'-C--N-R'~N-^-C-R'-C-0-R' 

II II II 11 

0 0 o o 

dans laquelie n d6signe un nombre de motifs amide tel que le nombre de groupes esler 
40 reprdsente de 10 % a 50 % du nombre total des groupes ester et amide ; R est i 
chaque occurrence inddpendamment un groupe alkyle ou alcdnyle ayant au moins 4 
atomes de carbone ; R* reprdsente h chaque occurrence inddpendamment un ^upe 
hydrocarbon^ en C^kCvdi condltloo que 50 % des groupes R* reprdsentent un groupe 
hydrocarbon* en C* a C^ ; R' repr6sente k chaque occurrence ind6pendamment un 
45 groupe organique pourvus d'au moins 2 atomes de carbone, d'atomes tfhydrogdne et 
optionnenement tfun ou plusleurs atomes d'oxyg6ne ou d'azote ; et R repr6sente k 
chaque occurrence ind6pendamment un atome d'hydrog6ne, un groupe alKyle en Ci ft 
Co ou une liaison directe ft R* ou un autre R* de sorte que I'atome d'azote auquel sort 
lids k la fbis R' et R* fasse partie d'une structure h6t6rocycllque ddfinte par R -f^R . 
50 avec au mpins SO % des R* reprtoentant un atome dliydrogdne. 

8. Composition selon la revendlcatlon prdcWente, caractdrisde on ce quo R' est un 
groupe alkyle on C12 k C3^ 
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9. cc^posHion seloo run, d« '^'^^^ ^ »• " 
des greupes ayani de 30 4 42 atomes de cartxme. 

3.T»°;.~S?SS'SbC« d, 1 . T « d. pr4«re.Ka de . a 5. 
polaire est le rests tfun compos4 <*WT^^^a»m miS2mmsom^ 

- pW;«r«sr^'n:s"?^£f . 

STsS^tiiSL'wdunSthyl* 

similaire ^ celui des chainons ^ h6t6roatome. 
synthdtique. 

isoparaffines. le squalane ot leurs m6langes. • 
cie20&75%. 
50 kdratiniques. 

22 composition selon Tune d s reyendications prtcMentes. caract6ris6e en ce qu'elle 
^rS^^BU molns un actK cosmdtique ou dermatotog-que. 
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et leurs melanges, 
anhydre transparent. 

pigments, les nacres et leurs m6langes. 

v«n e^inn l^Jna des revendications pr6c6dentes. caract6ris6e en ce que la 

de prdfdrence de 5 25 %. 

fard a paup^res ou a joues, de produit anti-ceme. 

des chainons '^y°"^'?^T*^,^"r^^ a 120 atomes de cartx)ne. Ii6es & ces 

grasses P^-^^"^? °" ^^>l 98^ du nombre total des chainons 

chainons, ces chaines grasses '*P'®ff"^^^,*r * ' cosm6tique ou pour la 

Site wmiSlton sous forme tf un solide de duret6 allant de 20 i 600. 
diame hydrocarbonde ayani de 10 a 42 atomes de cartjone. 

allant de 1 a 7 et de pr6fdrence de 1 a 5. 

32 utilisation d-une phase grasse liquide continue. stnjctur6e f ?sentiellement par une 
de cire, brillante et/ou non migrante- 
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